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La Ministry das Affaires Eeonomiqu**, 

Vu la loi du 28 Mars 1984 sur las brevets d' invention, notaaaent 1 'article 22; 

Vu 1* arret6 royal du 2 Deceabre 1986 relatif A la deaande. A la dAlivrance at 
au aaintien an vigueur das brevets d' invention, notanaant 1 article 28; 

Vu le procAs verbal dress e le 11 Septembre 1996 a 10H00 A 1 'Office da la 
PropriAte Industrial la 



ARRETS : 



ARTICLE 1.- II est dAlivrA A : SALMAN Mustapha Nihad 
ma de la Batte 1, B-4800 VERVIERS( BELGIQUE) 



un brevet d 9 invention d* una durfe de 6 ans. sous reserve du paieaent des taxes 
annualles, P°]« 5 PgOCEDE DU RECYCLAGE PAS VOiE HUMIDE DES DECHETS DU POLYSTYRENE 
EXPANSE O0 |0N EXPANSE EN PRESENCE B Y AUTRE S DECHETS POUR LA FABRICATION DE DIVERS 



ARTICLE 2.- Ce brevet eat delivre sans exaaen prAalable de la .brevetabilitA 
de 1 invention, sans garantie du aerite de llnvention ou de 1* exactitude de 
la description de celle-ci et aux risques et pArils du(des) deaandeurs(s) . 
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PROCEDE DU RECYCLAGE PAR VOIE HUMIDE 
DES DECHETS DU POLYSTYRENE EXPANSE OU NON EXPANSE 
EN PRESENCE D * AUTRES DECHETS 
POUR LA FABRICATION DE DIVERS COMPOSITIONS 



5 La presente invention est relative a 1 ' utilisation 

des dechets du polystyrene expanse ou non expanse provenant 
pr inclpalement de I'embailage des denrees aliraen taires et ren- 
ferroant des odeurs desagreables et non recyclables par voles 
classlques a cause des dechets organiques presents. 
10 A ce jour aucun remede industriel n ! existe pour reva- 

loriser ces dechets industriels qui font l'objet des discussi- 
ons des probleraes ecologiques* 

La presente invention propose le raoyen de traiter ces 
dechets par vole humlde en se basant sur les proprietes que 
15 possedent certains polymeres de former une solution colloldale 
ou une formation d*une masse amorphe avec une reduction impor- 
tante de volume en presence de certains solvants. 

La presente invention propose aussi a utiliser comme 
charge tout dechets Industriels non toxiques et ayant une gra- 
20 nulometrle de 2 a 1 0 mm d * epaisseurs * 

Les formulations etablles peuvent aller a un tonnage 
du prodult recycle* 

5000 T/an DU PNEU RECYCLABLE 
3000 T/an POLYSTYRENE EXPANSE 
25 1500 T/an DES POUSSIERES RIGIDES DES THERHODURCIS- 

SABLES » 



9500 T/an DE DECHETS peuvent ainsi rentrer dans le 
circuit economique et industriel. 

Ecologiquemen t I'invention propose done une double 
elimination des dechets dans le meme procede* 

L* introduction des diverses charges elas tomerlques 
notarament du pneu broye a quelques mm d f epaisseurs ou de dec- 
35 hets industriels sous forme de poussieres rigides apportent 
des caracteristiques physiques ou thermiques importantes* 
Dans ce cas une charge constitute par du pneu broye a 2 a 5 mm 
d'epaisseur apporte une bonne Isolation acoustique et une char- 
ge constituee par des poussieres du polyurethane rigide apporte 
40 une bonne isolation thermique. 

La presente invention propose alors un recyclage des 
dechets du polystyrene expanse ou non expanse par vole bumide 
en presence d'autres dechets pour la fabrication de diverses 
compositions sous forme de blocs qui seront ul ter ieuremen t 
45 condiss ionnes par un procede de sciage aux dimensions voulues, 
Selon une particularity de l f invention le polystyrene 
expanse suivi d r une reduction de volume en presence d 1 un sol- 
vant choisi parmi l'acetone, tr ichlor e t hy lene ou te tr ahydrof u~ 



JNSDOC1D: <BE 1010B14Afi_l_> 



0^600761 



20 



ranne peut subir une granulation dans un systeme particulier 
et etre revalorise en tant que tel. 

COMPOSITION DP TRAITEHENT 

Les dlffer-ents essais menes au laboratoire ont permis d'etabllr 
5 un precede de traitement suivant; 

J_« Les dechets provenant des emballages des denrees alimental- 
res constitues par du polystyrene expanse, apres un traitement 
prealable sont soumis a un lavage et une desodorisatlon par une 
solution mixta de NaCl et NaOCl qui sera recycle dans la meme 
10 procedure afin de detruire les mlcrobiens provenant du lavage 
Le chlore en exces avant d'etre remls dans la decharge sera e- 
liroine par une reaction chlmlque. 

Le prodult obtenu sera relave et seche qui est chimiquement 
et biologiquement neutre. Ces operations se realisent dans un 
15 systeme en serie de vis sans fin qui les conduit dans un au- 
tre systeme de sechage. 

2« Le produit lave propre et sec sera ensuite soumis a un trai- 
tement a l'aide d » un solvant choisi parmi l'acetone, trichlore- 
thylene ou de tetrahydrof uranne dans un melangeur special 
Dans le cas de l'acetone le polystyrene expanse diminue tres 
largement son volume raals ne forme pas une solution colloldale 
Dans le cas de te trahydrof uranne le polystyrene forme une solu- 
tion colloldale ensuite les micelles sont coagulees par l'addi- 
oe fcl ° n J5 l'eau. Dans le cas de trichlorethylene la solution 
25 colloldale est coagulee par l'addition de l'alcool. 

3* Le liant alnsi obtenu est ensuite additionne par des charges 

non toxlques et propre des decbets industriels. Cette operation 

s'effectue dans un autre melangeur special muni d » un systeme 
pneumatique. * 

30 4« La recuperation du polystyrene seul sans ajout des charges 
se fait separement avec un systeme particulier. En effet le 
produit amorphe a l'aide d'une extmdeuse, a froid se granule 
a sa sortie puis seche avant d'etre conditionne. 

5« Afin de recuperer au maximum le solvant et de le recycler 
35 par la vole de la distillation Solvant/Eau le contenu du point 
3* est soumis a un lavage* 

6» La masse formee par le liant et la charge est ensuite intro- 
duce dans un moule special mais simple afin d'etre presse a 
des dimensions standarts ou voulues puis coupee, relavee et 
enfln sechee et condltionnee avant d'etre mise sur le raarche. 



40 



. m=%> Le produit fabrique trouve des applications sur 

le marche comme etant isolant thermique et phonique. Le polys- 
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tyrene obtenu en 4* trouve des applications en thermoplastl- 
ques . 

Divers produits intervenant comnse charge influence- 
root sur les proprietes mecaniques , physiques ou theroiiques du 
5 produit flni.Ces proprietes feront alors l'objet d'une recher- 
che fondamentale technico-economique et ecologique poussee. 
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RE VEND I CATIONS 



1* Precede selon lequel le polystyrene expanse et/ou non expan- 
se est traite dans un solvant adequat pour former une masse 
colloldale dans laquelle une charge sera introduite,, 

5 2 s Selon la re vend Icat ion 1* le polystyrene apres avoir subit 
un traitement de lavage antlmicrobien est sourais a une attaque 
d'un solvant choisi parmi 1 * ace tone , trlchlore thy lene ou de 
te trahydrof ur anne . 

Dans le cas de I'acetone polystyrene expanse forme une masse 
10 colloldale. 

Si le solvant choisi est trichlore thylene 11 y a lieu a une for- 
mation d'une solution colloldale dont les micelles seront coa- 
gulees par ajout d'un alcool* 

Si le solvant choisi est de tetrahydrof uranne ily a lieu a une 
15 formation d 4 une solution colloldale dont les micelles seront 
coagulees par ajout d'une quantite d'eau. 

3« Selon la re vend icat ion 1* la masse colloldale passe d'un 
systerae d^xtruslon a froid afin d'etre granulee ou afin de 
former des petites masses et etre broyee « 

20 4* Selon la revendication t » la masse colloldale sera melangee 
avec des charges provenan t des dechets indus triels „ 

5 s La charge introduite est du pneu broye de 2 a 10 mm d ? epais- 
seurs ou des dechets du caoutchouc de meme diroentions* 

6* La charge introduite est de poussieres rigides provenant du 
25 sciage des thermodurcissables en 1 1 occurence du polyester ou 
du polyure thane , 

7* Les blocs formes sont scies a l f etat humide des leurs sorties 
de pressage, 
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